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3335, C08E24H)6G02 . ^^Ifi^^ 

tSfSl in oq. o?SSi?iq. medium, esp. fliue or .hoe cream 



D/S: E(BE CH DB FR GB IT Ll) 

Liquid colourant contains soluble dye(B) (1). mely-divided 
p^ent{a) (n). solvent (m) and opt. dlppersant. 

SSl^^^^ueeful .or colouring a,, a^ non^ac . 

xned"^. esp. glue. Cl»rttc ^"e u^ed^ du^^^ 

and shoe creams and also paper ana ^^'o" -iTl- fibres 

olant protectants, fertiUsers. impregnants for glass ^"^8 

?ute flit^S carpet underlays, printing ink. T^P°^«^"- 

ian<ies and lacquers. It is ^^^^g^f 

economical tha^ usual and can be stored wifliout sepn. 

is an anionic or cationic dye (esp*. an anionic 
azo dyl or phthalocyanine deriv. or a ^f^^^^^^r^^^** 
azo. teiarytoethane or xanthene series) and C™) water 
^a/orl 4ter-soluble solvent and opt. organic acid; or 



C(5-A3A, 5.C6, 6-A3, 6-018, 10-A9B) E(25, 31^4. 35-Ul F(5- 
A6D, 5-A7, 5.B) G(2-A4B, 2-A5, 2-A5C, 2-C, 3-B2) S 



ZA 



m is readUy soluble in organic solvents (and pre! . is » 
?Lloic solvent dye or a cationic or anionic dye reared 
soluble in organic solvents by eulteble <>' 
and (in) is an organic solvent, (n) Is pjtef . carbon blade, 
iron oxide, an aao cpd. or phtfaaloc^ 

• ^^^^d, sUghtly thixotropic^lourant with good stor- 
age s^Uit^ was obtd. by stirritg V'Sether 2 pts. llqui^ 
dve lonte: 40% CS. Acid Orange 7 C J. 15510) and 1 pt. 
pr^Tttxepn. contg. 35* C black ^- f ^ 
as weU as nonlonic dispersant and glycol.(20pp016). 
(G) ISRs No Search Report 
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@ FlussigeFarbmlttet. 

@ Die Erffndung betrifft flOssfge Fariymrttet, die dedureh 
gelcennzeichnet sind, daB sie einen oder mehrere in Wasser 
Oder Losungsmittaln gut losliche Farbstoffe, ein oder mehre- 
re Pigmente und Ldsungsmittel sowte gegebenenfalls 
Dispergiermlnel enthalten. 

Die erfindungsgemSBen Farbmittel eignen sich sehr gut 
zum Fdrben waBriger und nichtwaBriger Median, insbeson- 
dare von Lei men und Schuhcreme. 



IS 
IS 

9 



0. 

Ill 



Croydon Priming Company Ltd. 
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'' Fiassige Farbmittel 

Die Erfindimg betrifft fltlssige Farbmittel, die dadurch 
gekenxizeichnet sind, daB sie einen Oder mehrere Idsliche 
5 Farbstoffe, ein oder mehrere feinverteilte Pigmente tmd 
Losungsmittel sowie gegebenenfalls Dispergieirmittel ent- 
halten. 

Als gut IBsliche Farbstoffe konunen kationische, nichtiono- 
10 gene und anionische Farbstoffe in Betracht, wobei die iono- 
genen Farbstoffe in der Kegel durch geeignete Anionen bzw, 
Kationen in dem zur Verwendurig koramenden Lfisungsmittel gut 
ISslich gemacht sind. 

15 Kationische Farbstoffe fUr die erf indungsgemSBen Farb- 
mittel entstammen vorwiegend der Di- oder Triarylmethan-, 
Xanthen-, Azo-, Cyanin-, Azacyanin-, Methin-, Acridin-, 
Safranin-, Oxazin-, Indulin- oder Nigrosin-Reihe . Einzelne 
Verbindungen sind z.B. Basic Yellow 2 (C.I, 41000), Basic 

20 Red 1 (C.I. 4516O), Basic Violet 10 (C.I. 45170), Basic 
Blue 26 (C.I. 44045), Basic Blue 7 (C.I. 42595), Basic 
Blue 1 (C.I, 42025), Basic Violet 1 (C.I. 42535), Basic 
Violet 3 (CI. 42555), Basic Green 1 (C.I. 42040), Basic 
Green 4 (C.I, 42000) sowie Phenazin-Farbstof f e, wie Sol-' * 

25 vent Blue 7 (C.I. 50400). Farbstoffe aus der Azo-, Tri- 
arylmethan- und Xanthenreihe sind bevorzugt. 
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''AIs Anionen kommen fClr wfifirige Parbmittel die Ubllchen von 
anorganischen Sfiuren und niederen Carbons&uren abgeleiteten^ 
wie Chlorldj Bromid, Sulfate Methdsulf at', • Ethosulfat, 
Nitrat, Pormiat, Ace tat oder Propionat in Betracht. Wenn 
5 LSslichkeit in organischen L6sungsmitteln wesentlich ist, 
sind insbesondere langkettige CarbonsSLureanionen wie Oleat 
geeignet. 

Man kann die gut ISslich raachenden Anionen auch dadurch 
10 einftlhren, daB man die kationischen Parbstoffe in Porm 

der zugehSrigen Parbbasen mit den die Anionen liefemden 
S^iiren umsetzt. 

AIs Parbbasen seien beispielsweise Solvent Yellow 3^ 
IS (C.I. ^1010:1), Solvent Orange 3 (C.I. 11270:1), Solvent 
Red ^9 (C.I. 45170:1), Solvent Violet 8 (C.I. 42532:1), 
Solvent Violet 9 (C.I. 42555:1)* Solvent Blue 2 
(C.I. ^2563:1), Solvent Blue 4 (C.I. 44045:1) und Solvent 
Black 7 (C.I. 50415:1) genannt. 

20 

Nichtionogene Parbstoffe fflr die erfindungsgemaBen Parb- 
mittel entstammen vojTwiegend der A20-, Nitro- oder Anthra- 
chinon-Reihe , vorzugsweise sind die im Colour Index unter 
Solventfarbstoffen auf gefiihrten Verbindungen zu nenrien. 

25 

AIs anionische Parbstoffe kommen insbesondere sulfonsSure- 
gruppenhaltige Verbindimgen aus der Reihe der Azo-, Anthra- 
chinon-, Metallkomplex-, Triarylmethan- Oder Stilben-Reihe 
in Betracht, wobei insbesondere Azofarbstof fe und Fhthalo- 
30 cyaninderivate bevorzugt sind. 

Einzelne anionische Parbstoffe sind beispielsweise die im 
Colour Index beschriebenen Parbstoffe Acid Yellow 3 (C.I. 
47005), Acid Yellow 36 (C.I. 13065), Acid Yellow I9 (C.I. 
35 18967), Acid Orange 7 (CI. 15510), Acid Orange 8 (C.I. 
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'"15575), Acid Red 88 (C.I. 15620), Acid Red 351 
(C.I. 28683), Acid Violet 90 (C.I. I8762), Acid Blue 9 
(C.I. 42090), Acid Blue 193 (C.I. 15707), Direct Blue 86 
(C.I. 7*180) sowie 

5 2,5-Dichlor-4- 3-Cyano-4-methyl-2,6-di(B-hy- 

-sulf o-anilin dr oxy-ethylamino ) -pyr idin 

(als Dibutyl-ethanolaminsalz) , 

2-Hydroxy-3-nitro- ^ l-Phenyl-3 -methyl -pyrazolon-5 

10 -5-5Ulf o-anilin (als Chrom-d: 2)-Komplex) 

2-Hydroxy-4-sulfo-6- >-fi-Naphthol (als Chom-(l:2)- 

-nitro-naphthylamin-l -Komplex) 

IS und 

2-Hydroxy-3-sulfo-5- ^ l-Phenyl-3-methyl-pyrazolon-5 

-nitro-anilin (als Chrom-(l: 2)-Komplex) . 

20 Als Wasserlflslichkeit vermittelnde Kationen sind dabei ins- 
besondere Alkali (Li^, Na*, K^), Ammonium- und substitu- 
ierte Ammbniumkationen, insbesondere Alkanolammonium- 
kationen zu nennen. 



25 POr organische Losungsmittel enthaltende erf indungsgemSfie 
Parbmittel sind als anionische Parbstoffe insbesondere 
Metallkomplex-Parbstoffe geeignet, z.B, die Chrom- oder 
Kobalt-Komplexe von A20- oder Azomethin-Parbstof fen sowie 
Kupf erphthalocyanin-Parbstof f e . 

30 

Als Kationen fOr die Parbstoffe sind insbesondere ISnger- 
haltige Alkylammoniurareste geeignet, entsprechende Parb- 
stoffe sind z.B. in den deutschen Patentschrif ten 
12 26 727, 12 63 9^7 und 23 3^ 228 beschrieben. 
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'Voraussetzung fOr eine Verwendbarkeit in den erf indtingsge- 
maBen Parbmitteln ist bei alien genannten Parbstoffen, daB 
sie sich in m5glichst hoher Konzentration ISsen lassen. 
Die Parbstofre sind auch in Form von konzentrierten Parb- 
S stofflSsungen verwendbar und Methoden zur H^stellxinjg 

solcber LSsungen sind insbesondere in der Patentliteratur 
zahlreich beschrieben^ z.B. in den Patentanmeldungen 
P 30 20 891. 4, P 30 36 556-1, DE-AS 12 kO O36, 
DE-AS 20 49 620, DE-OS 22 28 260, DE-OS 28 52 863, DE-OS 
10 28 16 506 Oder DE-AS 24 13 369 sowie den DE-PS 1 259 484 
und DE-PS 2 334 228 • 



Ais Pigmente kainmen anorganische und organische in Betraebt. 
Einzige Voraussetziaig ftir ihre Verwendbarkeit ist, dafi sie 

IS sich im Farbmittel fein verteilen lassen, Eine reprftsenta- 
tive Auswahl von geeigneten Pigmenten findet sich im Coloixp 
Index, Kapitel Pigmente. Einzelne bevorzugte Pigmente und 
Pigmentgruppen sind beispielsweise : RtzB, Eisenoxide, 
Phthalocyanine, Azo-Pigmente , Nickeltitangelb, Chromgelb, 

20 Mo lybdat orange, Miloriblau sowie Chinacridon-, Perylen-, 
Oxazin- und anthrachinoide Pigmente. 

Aus okonomischen Grtinden sind preiswerte Pigmente wie 
Rufi, Eisenoxide, Azoverbindungen und Phthalocyanine bevor- 
25 zugt. 

Als Dispergiermittel sind praktisch alle Verbindungen ge- 
eignet, die ablicherweise ftir die Herstellung von wfifirigen 
Pigmentdispers io nen verwendet werden. Es kommen sowohl an- 

30 ionische, als auch kationische, vorzugsweise nichtionogene 
Dispergiermittel in Betracht. Geeignete nichtionogene Ten- 
side sind beispielsweise Polyethylenglykole sowie Ethoxy- 
lierungsprodukte auf der Basis von linearen PettsSuren, 
Pettaminen, PettsSureamiden und Pettalkoholen . Geeignete 

3S anionaktive Dispergiermittel sind z.B. Pet talk oholether- 
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"sulfate und Alkylphenolether sulfate. Als kationaktive 
Tenside kfinnen beispielsweise quarternSre Anmoniumsalze 
langkettiger Pettalkylamine verwendet werden. Bei Ver- 
wendung von anionaktiven bzw. kationaktiven Terxsiden ist 
S jedoch sorgfaitig darauf zu achten, daB Reaktionen mit dem 
anlooischen oder kationischen Parbstoff vermieden wer- 
den. 

Pie erfindungsgemafien Parbmittel enthalten Wasser und/oder 
10 organische LOsungsmittel. 

Die Wahl des oder der organischen LSsungsmittel f Or die 
erfindungsgemfifien Parbmittel richtet sich nach dem Ver- 
wendungszweck dieser Parbmittel. Beispielsweise enthalten 
15 Flexodruckfarben norma lerweise. polare LSsungsmittel, Lacke 
und WachslSsungen dagegen unpolare LSsxingsmittel. 

Als polare orgeuiische LSsungsmittel eignen sich z.B, Al- 
kanole, Glykole, Slykolether, Amide, Tetrahydrofuran, 
20 Butyrolacton, Dioxan, Dimethylsulfoxid, niedere Carbon- 

sSureester, Ketone sowie aliphatische CarbonsSuren, wobei 
von diesen Ameisensaure und EssigsSure bevorzugt sind. 

Als unpolare und wehiger polare organische LSsungsmittel 
25 kommen langkettige aliphatische Alkanole, CarbonsSuren, 

Ester, Ketone oder Ether sowie bevorzugt aliphatische und 
aromatische Kohlenweuaserstoffe und halogensubstituierte 
Kohlenwasserstoffe in Betracht. 

30 Die erfindungsgemasen Parbmittel enthalten Parbstoffe und 
Pigmente in Mengen von etwa 20 - 70 JS, vorzugsweise 
Ho - 60 %, Das Mengenverhaitnis von ISslichem Parbstoff 
zu Pigment kann in weiten Grenzen variiert werden, be- 
stimmend dafOr sind im wesentlichen der gewOnschte Parb- 

3S ton und Okonomische Paktoren. Der Anteil an polaren (inklu- 
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''sive Wasser) und/oder unpolaren LSsungsmitteln liegt bei 30^ 
- 80 vorzugsweise 40 - 60 JS, bezogen jeweils auf die 
Gesamtmenge. Die Menge der gegebenenfalls anwesenden S&uren 
und Tenside kann bis zu 30 35 .j vorzugsweise 5 bis 20 
S betragen* 

Die Auswahl der Parbstoffe rictitet sich selbstverstSndlich 
ebenfa'lls nach dem Verwendungszweck iind der LSslichkeit 
im vorgegebenen Medium. 

10 

Zur Herstellting der erfindungsgemSBen Parbmittel kann man 
z.B. die LSsung eines gut loslichen Farbstoffs in einem 
orgatnischen LSsungsmittel mit einer vorzugsweise nicbt 
wSBrigen Pigment dispersion mischen. Man kann aber auch ein 

IS Pigment direkt in der Parbstoff ISsung dispergieren. Man 

kann den erf indungsgemS&en Parbmitteln natOrlicb auch noch 
weitere Stoffe, wie Verdickungsmittel oder Bin demit tel zu- 
setzen. Einzelheiten der Herstellung k5nnen den Beispielen 
entnommen werden, in denen sich Angaben flber Teile und Pro- 

20 zente, sofern nicht anders vermerkt, jeweils auf das Gewicht 
be Ziehen. ' 

Die erf indiingsgemSfien PSrbemittel eignen sich einerseits 
zum PSrben wfissriger Medien aller Art, z.B. von Papier- 

25 massen, Leimen, Holzimpragniermitteln, Pf lanzenschutz- 

mitteln, Dungemitteln, ferner zum PSrben und Impragnieren 
von Glasfasern und Glaswolle, Jutefilz, wSLfirigen Druck- 
farben^ Gittergeweben fOr Teppic hunter lagen usw. Besonders 
wertvoll sind die erf indungsgemSLBen Wasser enthaltenden 

30 Parbmittel zum PSrben von Leimen, wie sie zur Herstellung 
von Spanplatten verwendet werden. 

Andererseits sind die erf indungsgemSfien Parbmittel insbeson- 
dere zum Pfirben yon organische LSsungsmittel enthaltenden 
35 Medien aller Art, z.B. von Bohnermassen, Kerzen, Druckfar- 
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"ben, Lacken, Holzimpragniermitteln, Pflanzensehutzmitteln, *• 
Klebern usw. geeignet. Besonders wertvoll sind die organi- 
sche Lasungsmittel enthaltenden erfindungsgemafien Parbmittel 
zum FSrben von Schuhcreme. 

5 

Die erfindungsgemSBen Parbmittel bieten gegenOber bisher 
verwendeten Parbstoffen insbesondere okonomische Vorteile. 
Uberraschend war vor allem, dafi sie sich in homogener Form 
herstellen und ohne Entmischung lagern lassen. 



TO 



Bei spiel 1 



2 Teile eines Pitta sigfarbs toffs, entfaaltend 40 % C.I.Acid 
Orange 7 (C.I. I551O) 
IS 1 Teil einer PigmentprSparation, enthaltend 35 % ParbruA 
(C.I. Pigment Black 7) sowie nichtionogene 
Dispergiermittel und Glykol, 
werden unter Rtlhren gemischt. Es entsteht eine flttssige, 
leicht thixotrope Parbmittelmischung von guter LagerbestSn- 
20 digkeit. 

Beispiel 2 

1 Teil eines Piassigfarbstoffs, enthaltend 45 % c.l. 
25 Basic Violet 49 (Herstellung ist beschrieben in 

der DE-OS 22 28 260/Beispiel 3), und 
1 Teil einer PigmentprSparation, enthaltend 40 % Eisen- 
oxidrot (C.I. Pigment Red 101) sowie nichtiono- 
gene Dispergiermittel und Glykol, 
30 werden unter ROhren gemischt. Man erhSlt eine gut fliefien- 
de Mischung, die sich leicht in wSBrige Medien einarbeiten 
l^t. 



35 



0049777 

BASF AHiengesellschaft - 8 - 0.2. 0050/03^711/ 

035098 

' ^eispiel 3 

2 Telle eines PlUssigfarbstof f s, enthaltend 45 * C.I. 
Basic Violet 49 (siehe Beisp. 2), und 
5 1 Tail einer Pigmentpraparation, enthaltend 60 % Eisen^ 
oxidrot (C.I. Pigment Red 101) sowie nichtlono- 
gene Dispergiermittel und Dipropylenglykol, 
werden unter Rtlhren gemischt. Han erh£lt einen gut fliefien- 
den Teig, der mit w^rigen Medien gut xnischbar ist. 

10 

Bei spiel 4 

2 Telle eines Piassigfarbstof f s, enthaltend 45 % 

C.I. Basic Violet 49 (siehe Beispiel 2), und 
15 1 Tell einer Pigmentpraparation, enthaltend 35 % ParbruB 
(C.I. Pigment Black 7) sowie nichtionogene Dis- 
pergiermittel und Glykol 
werden unter Rtlhren gemischt. Es entsteht eine fltissige 
Parbmittelmischung von guter PlieAf Shigkeit \ind Lager stabi- 
20 litat. 

Beispiel 5 



2 Telle eines Pltlssigfarbstoffs, enthaltend 40 % C.I. 
25 Acid Orange 7 (siehe Beispiel 1) und 

1 Tell einer Pigmentpraparation, enthaltend 40 % Kupfer- 
phthalocyaninblau (C,I. Pigment Blue 15:1) sowie 
nichtionogene Dispergiermittel und Glykol, 
werden unter RUhren gemischt. Die erhaltene lager stabile 
30 Mischung laBt sich leicht in wasrige Medien einrtihren. 



35 
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Seisplel 6 

200 Telle eines PlUssigfarbstof fs, enthaltend ^0 % C.I. 
Acid Orange 7 (siehe Beispiel 1)^ 
5 45 Telle eines transparenten Elsenoxldrots (C.I. Pigment 
Red 101)/ 

5 Telle eines oxethylierten Pettalkohols, 
20 Telle Ethylenglykol und 
80 Telle Wasser 

10 werden auf elner RflhrwerkskugelTntlhle elne Stunde lang ange- 
rieben* Das erhaltene teigfSnnige Parbmlttel 1st lagersta- 
bll, stlppenTrel und mlt wSBrlgen Medlen leicht mlschbar. 

Beispiel 7 

15 

100 Telle eines PlUssigfarbstoffs, enthaltend 45 % C.I. 

Basic Violet 49 (siehe Beispiel 2), 
120 Telle Elsenoxidrot (C.I. Pigment Red 101), 
5 Telle eines oxethyllerten Fettalkohols, 
20 20 Telle Ethylenglykol und 
40 Telle Wasser 
werden auf elner Ruhrwerkskugelmtihle eine Stunde lang an- 
gerleben. Man erhalt einen gut fliefienden Teig, der sich 
leicht in wSLBrige Medlen elnarbeiten ISBt. 

25 

Beispiel 8 

100 Telle eines Plflssigfarbstoff s, enthaltend 45 % C.I. 
Basic Violet ^9 (siehe Beispiel 2), 
30 80 Telle &-Kupferphthalocyaninblau (C.I. Pigment Blue 
- 15:3), 

5 Telle eines oxethyllerten Pettalkohols, 
20 Telle Ethylenglykol und 
80 Telle Wasser 

35 



m 
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'"werden auf einer Rflhrwerkskugelmtlhle eine Stunde lang ange- 
rieben. Die erhaltene teigfarmige Mischiing ist gut flieB-* 
fShig und iait wSUBrigen Medien einwandfrei mischbar. 

5 Beispiel 9 

100 Telle eines orange farbenen PlUssigfarbstof f a (s. Bei- 
spiel 3, DE-OS 28 52 919), 
80 Telle a-Kupferphthalocyaninblau (CI. Pigment Blue 
10 15:3), 

5 Telle eines oxethylierten Pettalkohols, 
20 Telle Ethylenglykol und 
40 Telle Wasser 

werden auf einer Htihrwerkskugelmtihle eine Stunde lang ange- 
15 rieben. Man erhSlt einen gut flieBenden Teig, der in 
wafirige Medien lelcht eingertlhrt werden kann. 

Beispiel 10 

20 200 Telle eines Flussigfarbstof fs, enthaltend 40 % C.I. 
Acid Orange 7 (siehe Beispiel 1), 
250 Telle Eisenoxidrot (C.I, Pigment Red 101), 
10 Telle eines Kondensationsproduktes von B-Naphthalin- 
sulfonsSure und Pormaldehyd (als Natriumsalz), 
25 20 Telle Ethylenglykol und 
20 Telle Wasser 
werden auf einer RuhrwerkskugelmOhle eine Stunde lang ange- 
trieben. Der erhaltene lagerstabile Teig ist gut z\m 
PSrben von wSfirigen Medien geeignet. 

30 



3S 
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' beispiel 11 

100 Telle eines PlUssigfarbstof f a, enthaltend 45 % C.l. 
Basic Violet 49 (siehe Beispiel 2), 
5 120 Telle Elsenoxldrot (C.I. Pigment Red 101), 

5 Telle C^^g^^iJi^^^^^^^y^'^^^tl^yl'^l^enzyl-ainmonlianchlorid, 
20 Telle Ethylenglykol und 
3 Telle Polyvinylpyrrolidoii 
werden auf elner RUhrwerkskugelmtihle eine Sttinde lang ange- 
10 rieben. Man erhait einen lagerstabilen, gut fliefienden 
Telg, der mlt waflrigen Medien sehr gut vertrSgllch ist, 

Beispiel 12 

15 10 Telle des Pigments C,I. Pigment Blue 15:3, C.I. 74l6o, 
(fi-Kupferphthalocyaninblau) werden mlt 90 Tellen elner L8- 
sung eines braunen Oxazin-Parbstoffs (70?lg in 2-Ethylliexa- 
nol) auf elner ROhrwerkskugelmtihle elne Stunde lang angerle- 
ben. 

20 

Die Herstellung des Braun-Parbstoff s erfolgte durch Oxi- 
dation von 2-Ethylhexyl-o-phenylendiamin und ist in der An- 
meldung P 30 20 891.4, Beispiel 4 beschrieben. 

25 Man erhSlt eln schwarzes, gut fliefiendes Konzentrat, das 
slch zum F^ben von Schuhcreme elgnet. 

Beispiel 13 

30 20 Telle einer Pigmentpaste auf Basis C.I. Pigment Blue 15:3 
xind 80 Telle der LQsung eines braunen Oxazin-Farbstoffs 
(entsprechend Beispiel12) werden unter Rtlhren gemischt. Man 
erhait eine gut flieBende, schwarze Mi sc hung, die gut lager- 
stabll ist und slch leicht in benzinhaltige Wachsmischungen 

35 elnarbeiten ISLfit. 
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'bbige Pigmentpaste enthait 
25 % C.I. Pigment Blue 15:3 (fi-Kupferphthalocyanin) , 
15 % Dispergiexrmittel und 
60 % eines LSsungsmittelgemisches aua 
5 7 Teilen eines hochsiedenden aromatischen Kohlenwasser- 
stoff-Gemisches vmd 
3 Teilen Ethylglykolacetat. 

Beispiel l4 

10 

25 Telle einer Pigmentpaste aus C.I. Pigment Blue 15:1, 
C.I. 7M16O (oC-Kupferphthalocyanin-Blau) in einem kurzOli- 
gen Alkydhara warden unter Rilhren gemischt mit 
75 Teilen der LOsung eines braunen Oxaain-Parbstoff s (ent- 
15 spreebend Beispiel 12.). 

Es entsteht eine fltissige Parbmittelmischung von guter 
PliefifShigkeit und LagerstabilitSt , die z.3. fOr schwarze 
Schuhcreme gut geeignet ist. 

20 

Beispiel 15 

10 Telle des Pigments C.I. Pigment Violet 27, C.I. 42535:3, 
(Parblack von Methylviolett) werden mit 
25 90 Teilen der LSsung eines braunen Oxazin-Parbstoff s <ent- 
sprechend Beispiel 12) auf einer RiUirwerkskugelmlihle 1 Stun- 
de lang angerieben. 

Das erhaltene gut fliefiende Farbmittel ist lagerstabil, 
30 stippenfrei und mit Systemen auf Basis organischer LSsungs- 
mittel leicht mischbar. 
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iBeispiel I6 

20 Telle des Pigmentes C,I. Pigment Blue 27 (Miloriblau) 
werden mlt 

5 80 Teilen der LBsung eines braimen Oxazin-Parbstoff s (ent- 
sprechend Beispiel f2) auf einer ROhrwerkskugelmOhle 1 Stun- 
de lang anger leben. 

Man erhSlt eine gut fliefiende schwarze Mischung, die sich 
10 z.B. zum PSrben von Schuhcreme eignet* 

Beispiel 17 

15 Telle des Pigments C.I, Pigment Yellow 12, C.I. 21090, 

15 (Benzidingelb) werden mlt 

85 Teilen der LSsung des Kondensationsproduktes aus 1,4-Di- 
hydroxyanthrachinon und 2,3-I)iliydro-l, 4-dianiinoanthrachinon 
mlt B-Ethylhexoxypropylamin, £»-Ethylhexylamin und T^Methoxy- 
propylamin auf einer Riihrwerkskugelmtihle 1 Stunde lang ange- 

20 rieben. 

Man erhait eine dUnnf lUssige, dunkelgrtlne Parbmittelprapara- 
tion, die mlt organischen LSsungsmitteln mischbar ist, 

25 Beispiel I8 

20 Telle des Pigmentes C.I, Pigment Yellow M2, CI. 77^92, 
(Eisenoxidgelb) werden mlt 

80 Teilen eines flUssigen Parbstoffkonzentrates 30 Min. auf 
30 einer RiihrwerkskugelmOhle angerieben. Das flUssige Farb- 

stof fkonzentrat besteht aus der SOjigen LSsung des Azofarb- 
stof f s aus o-Aminoazo toluol — ► B-Phenylethyl-naphthol-2 
( Isomer engemiscb, beschrieben in der DE-OS 28 52 863) in 
einem Gemisch aromatischer Kohlenwasserstof fe . 



35 
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"Die entstandene dOnnf lUs sige , rote Parbmittelmischung ist 
gut lagerbestSndig, neigt nicht zum Plocken Oder Absetzen 
und eignet sich zum Farben von Medien auf Basis organischer 
L5s\uigsmitte 1 . 

S 

Beispiel 19 

30'Teile einer Pigmentpaste auf Basis C.I. Pigment Blue 15:3 
(entsprechend Beispiel 13) werden mit 
40 Teilen eines Farbbasenauf schlusses von 
40 % C.I. Solvent Blue 4, C.I. 44045, (Victoriablaubase B) 
in 60 % Olein und 

30 Teilen Toluol unter RtUiren gemischt. 

Man erhait eine niedrigviskose Parbpaste von guter Lager- 
stabilitat, die zvaa Pgrb^n von organischen Medien alJ.er Art, 
wie WachslSsungen, Druckfarben laid Lacken verwendet werden 
kann. 



10 



20 Beispiel 20 

10 Telle des Pigmentes C.I. Pigment Blue 15:3 (B-Kupfer- 
phthalocyaninblau) werden mit 

88 Teilen der LSsung eines braunen Oxazin-Parbstoff s (ent- 
25 sprechend Beispiel 12) und 2 Teilen eines Vinylpyrrolidon- 
-Vinylacetat-Copolymerisates auf einer Rtthrwerkskugelmahle 
1 Stunde lang anger ieben. 

Die erhaltene Parbmittelpraparation eignet sich zum PSrben 
30 von alkoholischen Plexodruckfarben. Die damit hergestell- 

ten Drucke besitzen eine einwandfreie Sublimierechtheit . 

Auch fOr dokumentenechte Kugelschreiberpasten kann diese 

PrSparation verwendet werden, z.B. nach folgendem Rezept: 

100 Telle der genannten Schwarzmischvmg 
3S 25 Telle Benzylalkohol 
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''25 Telle Phenylglykol 
10 Telle Oleln 
5 Telle 1,2-Propylenglylcol 
35 Telle Phthalatharz 

Die mit dleser Kugelschreiberpaste erzielte Schrift ist 
durch Wasser, Ethanol, Aceton Oder Toluol nicht zu ent- 
fernen, 

Beispiel 21 

20 Telle elner Pigmentpaste auf Basis C.I. Pigment Blue 15:3 
(^tspreehend Beispiel 13.) wenden mit 

80 Teilen eines FlClssigfarbstoffes der folgenden Zusammen- 
setzving gemischt: 

3M % des 1: 2-Kobalt-Mischkomplexes aus 'I -Nitre -2 -amino - 

phenol — ► l-Phenyl-3-iiiethylpyrazolon und M-Nitro-2-ainino- 

phenol — »fi-Naphthol, 

33 % Dimethylfonnamid und 

33 % Butyldiglykol. 

Man erhait eine dUnnflUssige Farbmittelprapapation, die gute 
Lagerstabilitat besitzt, nicht zum Plocken neigt und zvm 
PMrben von Medien aller Art auf Basis organischer L5sungs- 
mittel geeignet ist. 

Beispiel 22 

12 Telle elner Pigmentpaste auf Basis C.I. Pigment Blue 
15:3 (entsprechend Beispiel 13) werden mit' 
88 Teilen der 60 Jfigen LJJsung eines Orange-Parbstoff s in 
elnem hochsiedenden aromatischen Kohlenwasserstof f-Ldsungs- 
mittel unter RUhren gemischt. Die Herstellung des Orange- 
-Parbstoffs ist beschrieben in DE-AS 24 31 110/Beispiel 1. 
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'"Das erhaltene niedrigviskose, braune Parbmittel kann diarch 
Zusatz von geeigneten Verdickungsmitteln wie z.B* kolloidaler 
KieselsSiire stabilisiert werden, Es eignet sich z.B. zxxm 
Pfirben von Schuhcreme. 

5 

Belsplel 23 

50 Telle eines gelben Flussigf arbstoff s (a) warden mit 
50 Tellen elner Pigmentpaste (b) auf Basis Kupferphthalo- 
cyaninblau unter Rtihren gemischt. 
5 Telle dieser gut fllefienden Mischung werden in 
95 Telle Flexodruck-Flrnis (c) eingertihrt. 
Die so erhaltene grune Flexodruckf arbe ISfit slch leicht 
verdrucken und besltzt eine gute Wasserechthelt . 

15 

Bel dem genannten gelben Fltlsslgf arbst^pf f (a) handelt es 
sich urn C.I. Basic Yellow 2 (C.I. 41 000) in Form des 
Dodecylbenzolsulf onats , gel5st ca. 65%ig in elner Mischung_ 
aus Ethylglykol und Methyl-isopropylketon. 

Die Pigmentpaste (b) entbalt ca. 30 % C.I. Pigment Blue 
15:2, C.I. 74 160, dispergiert in einem Gemisch aus 
Dodecylbenzolsulf osSure, Kolophonium und Toluol. 

Der Flexodruck-Firnis (c) enthSlt 

10 % Styrol-Maleinsaure-Mlschpolymerisat 
* 8 % synthetisches Verlackungsmittel 
82 % Ethanol/Ethylglykol (Mischung 9:1). 

2Q Beispiel 24 

33 Telle eines gelben Flussigf arbstoff s (a) 'und 

67 Telle einer PigmentprSparation (b) auf Basis Kupfer- 

phthalocyaninblau werden unter Ruhren miteinander 

gemischt. 

35 
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" 5 Telle dleser Mischung werden eingerahrt in 
95 Telle einer wSssrigen BlndemlttellSsung (c). 
Man erhalt elne farbstarke, grune Flexodruckf arbe , die slch 
zum Bedrucken von Papier, z.B. fiXr Zementsacke, eignet. 



Bel dem genannten gelben FlQssigf arbstoff (a) handelt es 
sich urn den Azof arbstoff aus FlavonsSure (= 4 , A'-Dlamino- 
-stllben-.2,2-dlsulfosaure) , diazotiert und gekuppelt auf 
Phenol, als ca. 25%lge Losung in einem Gemisch aus Neopentyl- 
glykol und Wasser. 

Die Pigmentpraparation (b) enthSlt.ca. 40-% CI. Pigment 
Blue 15:1, dlsperglert in einem Gemisch aus nichtionogenen 
Dispergiermitteln , Glykol und Wasser. 



Die Bindemittellosung (c) enthSlt als verseif bares Harz 25 % 
eines Esters aus PhthalsSure und Trimethylolpropan, verseift 
mlt Ammonlak- und gel5st in einem Gemisch aus n-Propanol und 



5 
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Wasser. 
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' patentansprtlche 

1. Piasaige Parbmittel, enthaltend einen Oder mehrere 
I5sliche Parbstoffe, ein Oder mehrere feinverteilte 
Pigmente und LSsungsmittel sowie gegebenenfalls Disper- 
giermlttel. 

2. Parbmittel gemSfi Anspruch 1, dadurch g ekennzelchnet . 
dafi sie als 15sliche Parbstoffe anionische oder katio- 
nische Parbstoffe und als LSsungsmittel. Wasser und/oder 
wasserlbsliche LSsungsmittel und gegebenenfalls orga- 
nische SSLuren enthalten. 
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3. Parbmittel gem^B Anspruch 1, dadurch ge kennzeichnet. 
dafi sie als ISsliche Parbstoffe in organischen Losungs- 
mitteln gut ISsliche Parbstoffe und als LSsungsmittel 
organische LSsungsmittel enthalten. 

4. Parbmittel gemSfi Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeich- 
net, dafi sie als ISsliche Parbstoffe anionische Azo- 
farbstoffe oder Phthalocyaninderivate enthalten. 

5. Parbmittel gemafi Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeich- 
net, dafi sie als ISsliche Parbstoffe kationische Parb- 
stoffe der Azo-, Triarylmethan- oder Xanthenreihe ent- 
halten. 

6. Parbmittel gemSB Anspruch 1 und 3, dadurch gekennzeich- 
net, dafi sie als ISsliche Parbstoffe nichtionogene Ver- 
bindungen aus der Reihe der Solventfarbstoffe oder 
durch entsprechende Anionen bzw. Kationen in organi- 
schen LSsungsmitteln ISslich gemachte kationische bzw. 
anionische Parbstoffe enthalten. 
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^J, Parbmittel gemfifi Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeich- ^ 
net , dafi sie als Pigmente Rufi, Eisenoxide, Azover- 
bindungen oder Phthalocyanine entbalten. 
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